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(54) FLAME-RETARDING RESIN COMPOSITION 

(57) Abstract 

PURPOSE: To obtain the title composition having 
excellent flame retardancy by mixing a polyolefin 
mixture containing EVA or EEA with 
poJyaryloxyphosphazene and a metal hydroxide. 

CONSTITUTION: A resin composition comprising 50 
pts.wt polyolefin mixture containing at least either an 
ethyl ene/vinyi acetate copolymer (EVA) or an 



ethylene/ethyl acrylate copolymer (EEA), 10-200 pts.wt. 
polyaryloxyphosphazene and 20-400 pts.wt. metal 
hydroxide. As the EVA to be used, one having a vinyl 
acetate content of 10% or above is desirable, and as the 
EEA to be used, one having an alkyl acrylate content of 
10% or above is desirable. Examples the polyolefin 
resins in the polyolefin mixture containing at least 
either EVA or EEA include polyethylene, polypropylene, 
polyisobutylene and ethylene/propylene/ diene copolymer. 
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